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Analyse 



Le present document fait partie d'une serie de normes europeennes traitant 
des produits en zinc et alliages de zinc. 

It defin'rt les designations, compositions chimiques, marquages et autres 
specifications du zinc primaire et ne comporte aucune specification relative au 
zinc secondaire. 
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Avant-propos 

La pr6sente norme europeenne a et£ elaboree par le CEN/TC 209 «Zinc et alliages de zinc», dont !e secre- 
tariat est tenu par TAFNOR, 

I Dans le cadre de son programme de travail, le comite technique CEN/TC 209 a chargd le CEN/TC 209/SC 2 

«Zinc primaire» de preparer la norme suivante : 

prEN 1 179 Zinc et alliages de zinc — Zinc primaire. 

Au cours de sa reunion pleniere du 27 mai 1994, le CEN/TC 209 «Zinc et alliages de zinc» a accepte par la 
resolution n° 12 (voir le document-CEN/TC 209 N 88) de soumettre ce projet au vote formel. 

Ce projet fait partie d'une serie de normes europeennes relatives aux produits en zinc et alliages d zinc. 

Les autres produits specifies sont les suivants : 

prEN 1774 *> Zinc et alliages de zinc — Alliages pour fonderie : — Lingots et liquide. 
prEN — *> Zinc et alliages de zinc — Alliages pour fonderie — Pieces moulees. 

prEN 988 ** * Zinc et alliages de zinc — Produits lamines plats pour la construction. 

Cette norme europeenne devra recevoir le statut de norme nationale, sort par publication d'un text iden- 
tique, soit par enterinement, au plus tard en fevrier 1996, et toutes les normes nationales en contradiction 
devront etre retirees au plus tard en fevrier 1996. 

Selon le Reglement Interieur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus a mettre en oeuvre cette 
\J norme europeenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grece, Irlande, 

Islande, Italie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni r Su&de et Suisse. 



*j En preparation. 



1 Domain ^application 

La pr^sente norme eur p6 nn present les designations, compositions chimiques, marquages et autres 
exigences du zinc primaire. L s nuances de zinc mentionnees dans cette norme europeenne sont cedes 
qui sont commercialisms sur !e march6 international. Elle ne cornporte aucune exig nc relative au zinc 
secondaire produit par refusion. 



2 Definitions 

Pour les besoins de la presente norme europeenne, les definitions suivantes s'appliquent ; 
2.1 lingot 

Produit coule destine a la refusion. 



2 zinc primaire 

Zinc obtenu a partir de mineral ou d'un autre materiau contenant du zinc par un procedd de distillation ou 
par reduction chimique ou 6Iectrolytique. 

NOTE : Le zinc primaire est normalement fourni sous forme de lingots mais peut etre aussi disponi- 
ble sous forme liquide. 

2.3 coulee 

2.3.1 coulee non continue 

Produit d'un seul four ou d'un creuset de fusion. 

2.32 coulee continue 

Volume identifie de metal liquide. 

2.4 lot 

Nombre de lingots pre I eves dans une seule coulee. 

2.5 pile de lingots 

Unite comportant plusieurs lingots preleves dans une seule coulee et assembles par exemple par cerclage 
adapte a la manipulation, le chargement et le stockage. 

2.6 jumbo 

Gros lingot non manipulabl a la main et d'un poids d'au moins 30 kg. Generalement un jumbo pese plu- 
sieurs centaines de kilogrammes. 



3 Fabrication 

Les lingots de zinc doivent etre fabriqu 's par coulee de zinc primaire liquide 
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4 Informations a donner a la commande 

Les informations suivantes doivent €trc foumies par I'acheteur dans son appel d'offres et/ou sa com- 
mande, pour aider le f abricant a fournir 1e product conforme : 

a) num^ro de la pr6sente norme europeenne ; 

b) classification de la nuance de zinc primaire demandee, (voir tableau 1) ; 

c) masse totale requise ; 

d) pour les lingots, masse nominale de chacun ; 

e) forme speciale de lingot eventuellement requise (voir 5.2) ; 

f) la necessity d'un certificat d'analyse ou d'une declaration de conformity (voir 8). 

5 Exigences 

5.1 Composition chimique 

Le zinc primaire doit etre conforme a la composition chimique de la nuance appropri£e indiqu€e dans le 
tableau 1. 

Dans I'expression des resultats d'analyse, les valeurs obtenues doivent etre arrondies au meme nombre 
de decimates que celui utilise pour exprimer les limhes specrfiees au tableau 1. Les regies suivantes doi- 
vent etre utilisees pour I'arrondissage : 

a) si le chiffre suivant immediatement le dernier chiffre a retenir est inferieur a 5, le dernier chiffre a 
retenir doit etre conserve tel quel ; 

b) si le chiffre suivant immediatement le dernier chiffre a retenir est egal ou superieur a 5, le dernier 
chiffre a retenir doit etre augmente d'une unite. 



5.2 Forme des lingots 

La forme des lingots est laissee a la discretion du fabricant sauf accord sur une forme specifique entre 
i'acheteur et le fournisseur, a indiquer dans I'appel d'offres et/ou la commande [voir 4 e)]. 

5.3 Etat de surface des lingots 

L'etat de surface des lingots doit etre tel qu'il n'affecte pas les exigences de composition chimique et ne 
soit pas prejudiciable a leur utilisation. 



6 Echantilionnage 

En cas de disaccord, I'echantillonnage du zinc primaire permettant la verification de sa conformite aux exi- 
gences de composition chimique de la presente norme europeenne sera soumis a un accord entre les par- 
ties en conflit. 

NOTE : Une norme europeenne pour I'echantillonnage intitulee «Zinc et alliages de zinc — Metho- 
des d*echantillonnage» st en cours de preparation. 
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7 Marquag t etiquetage 

Tous les lingots ou piles de lingots dot vent etre marques ou €tiquet6s avec les informations minimales sui- 
vantes : 

a) la marque du producteur; 

b) la nuance de zinc (par designation de la nuance ou par un code de couleurs, voir tableau 1) ; 

c) la reference du lot ou de la coulee ; et 

d) la masse du lingot ou de la pile. 

8 Documents d'inspection 

Sur demande de I'acheteur au moment de ta commande, le fournisseur doit accompagner chaque 
livraison d'un document d'inspection. Ce document sera choisi par I'acheteur [voir point 4 f)] et devra etre 
conforme aux points a) ou b) ci-dessous. 

a) un certificat d'analyse donnant les resultats obtenus sur les coulees constctuant la livraison ; 

' ■ . b) une declaration de conformite de la livraison aux exigences de la commande. Cette declaration doit 
comporter les informations suivantes : 

1) nom et adresse du fournisseur ; 

2) date de fa declaration de conformite ; 

3) nom et adresse de Tacheteur ; 

4) numero de commande de I'acheteur ; 

: 5) description des marchandises et des quantites livrees ; 

i\ 6) identification a cette norme et a la designation de la nuance fournie ; 

7) la declaration suivante : «Les marchandises detaillees ci-dessous ont ete fabriquees pour etre 
conformes avec les exigences de la commande et la specification mentionnee ci-dessus.» 

Signature : 

(representant auto rise du fournisseur) 



Tableau 1 : Composition chimique du zinc primaire 

Composition en % {m/m) 



Classification 
de la nuance 


Code 
de 
couleurs 


Teneur 
nominate 
en zinc 


1 


2 


3 


.4 


5 


6 


Total des elements 
des colonnes 1 a 6 
max 


Pb 
max 


Cd 
max 


Fe 
max 


Sn 
max 


Cu 
max 


Al 

max 


21 


blanc 


99,995 


0,003 


0,003 


0,002 


0,001 


0,001 


0,001 


0,005 


22 


jaune 


99,99 


0,005 


0,005 


0,003 


0,001 


0,002 




0,01 


23 


vert 


99,95 


0,03 


0,01 


0,02 


0,001 


0,002 




0,05 


24 


bleu 


99,5 


0,45 


0,01 


0,05 








0,5 


25 


noir 


98,5 


1,4 


0,01 


0,05 








1,5 



NOTE : Pendant une periode de cinq ans apres la date d ratification de c tte norme, les teneurs maximales de 
cadmium des nuances 23, 24 et 25 doivent etre r spectivem nt : 0,020 % (m/m), 0,050 % {m/m) et 0,050 % (m/m). 




